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NOVELTY 

New composition comprises a cyclodextrin and a compound (I) 
that acts as a dispersant for the cyclodextrin in aqueous media and 
does not form a clathrate with it. 

USE 

Aqueous baths (claimed) containing the composition are useful 
for treating various products with cyclodextrins, e.g. for impregnating 
textiles with perfume-containing cyclodextrin clathrates or for treating 
products, e.g. shoes, insoles, garments or curtains, with odor- 
absorbing cyclodextrins. 



A(12-W12C)D(11-A1B2, 11-A1F, 11-B6) E(6-A3, 10- 
A9A, 10-A9B) 



ADVANTAGE 

The composition can be used to produce aqueous baths which 
contain the cyclodextrin in dissolved or solubilized form at the 
required bath temperature and which remain stable for long periods on 
cooling, i.e. without crystallization of the cyclodextrin. 

SPECIFIC COMPOUNDS 

The cyclodextrin is P-cyciodextrin. 

EXAMPLE 

A mixture of P-cyclodextrin (50 g) and Setamol WS (RTM) 
naphthalenesulfonate-formaldehyde condensate (50 g) was dissolved 
in water (500 g) at 80° C and cooled to room temperature. The solution 
began to crystallize after 72-80 hours, compared with less than 1 hour 
in the absence of a dispersant. 

TECHNOLOGY FOCUS 
Polymers - Preferred Compounds: 

(I) is (a) phenolsulfonate-formaldehyde and naphthalenesulfonate- 

IDE 10101294- A+ 



formaldehyde condensates; or (b) carboxy- and/or sulfo-functional 
polymers, especially polyacrylic acid or a copolymer of acrylic acid 
and one or monomers selected from a,p -unsaturated mono- and 
dicarboxylic acids, vinyl acetate, vinylpyrrolidone, hydroxyalkyl 
(meth)acrylates and styrene. 
Organic Chemistry - Preferred Compounds: 

(I) is surfactants), especially alkyl sulfates or alkylsulfonates with 8- 

18 carbon atoms. 
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@ Zusammensetzung zur Stabilisierung von Cyclodextrin-Flotten 

@ Die Erfindung betrifft eine Zusammensetzung, enthal- 
tend mindestens ein Cyclodextrin und mindestens eine 
Verbrndung, die in wafiriger Dispersion als Dispergiermit- 
tel fur das Cyclodextrin wirkt und im wesentiichen keine 
EinschlufJverbindung mit ihm bildet. Die Zusammenset- 
zung ermoglicht die Herstellung hochkonzentrierter Cy- 
clodextrin-Flotten, die bei Raumtemperatur uber einen 
langeren Zeitraum stabii bleiben. Die erfindungsgemaB 
verwendeten Dispergiermittel sind insbesondere Poly me- 
re mit dispergierenden Eigenschaften, die aufgrund ihrer 
Molekulgrd&e nicht in den Cyclodextrin-Gastraum aufge- 
nommen warden konneh. 
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Beschreibung 

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Zusammensetzung, die Cyclodextrin und ein Dispergiermittel 
fur Cyclodextrin enthalt, eine die Zusammensetzung enthaltende wafirige Flotte, ein unter Verwendung der Zusammen- 
5 setzung hergestelltes Produkt und die Verwendung des Dispergiermittels zur Herstellung einer Cyclodextrin-Dispersion. 
[0002] Cyclodextrine sind zyklische Oligosaccharide, die durch enzymatischen Abbau von Starke gebildet werden. 
Die haufigsten Cyclodextrine sind a-, 0- und Y-Cyclodextrine, die aus sechs, sieben bzw. acht a-l,4-verkniipften Giu- 
cose-Einheiten bestehen. Da diese Glucose-Untereinheiten relativ steif sind, resultiert fur die Cyclodextrin-Molekiile 
eine Ringstruktur mit weitgehend unveranderlichen Abmessungen. Der Innendurchmesser der Ringe betragt etwa 
io 570 pm fur ct-Cyclodextrin, etwa 780 pm flir ^-Cyclodextrin und etwa 950 pm fur 'y-Cyclodextrin. Im Kristallgitter sind 
dieCyclodextrin-Ringe so aufeinandergeschichtet, dafi sie durchgehende innermolekulare hydrophobe Kanale bilden, in 
denen sie Gastmolekule, insbesondere hydrophobe Gastmolekule, in wechselnden Mengen bis zur Sattigung einschlie- 
Ben konnen, z. B. Gase, Alkohole, Kohlenwasserstoffe. 

[0003] Aufgrund dieser Eigenschaft, GastmolekQle reversibel einschlieBen zu konnen, finden Cyclodextrine bereits 
15 Anwendung in der Nahrungsmittel-, Kosmetik- und pharmazeutischen Industrie sowie als stereospezifische Katalysato- 
ren. Unter der Bezeichnung "Breeze" wurde reines ^-Cyclodextrin auBerdem als geruchsaufnehmende bzw. Duftstoffe 
abgebende Substanz bekannt. Mit Cyciodextrinen ausgeriistete Textilmaterialien sind in der DE-40 35 378 A und DE- 
19810 951 A beschrieben. 

[0004] Nicht immer ist es moglich, Cyclodextrine in trockener Form zu verarbeiten. \5elmehr ist es hauflg vorteilhaft 
20 oder erforderlich, die Cyclodextrine in geloster Form, typischerweise in Wasser geldst, zu verarbeiten. Cyclodextrine 
sind in Wasser loslich, da das AuBere der Cyclodextrin-Molekiile hydrophil ist, doch die Wasserloslichkeit ist relativ ge- 
ring. Sie betragt fur ^-Cyclodextrin bei Raumtemperatur lediglich 18 g/1. Die Loslichkeit steigt zwar mit steigender Tem- 
peratur rasch an, doch beim Absinken der Temperatur fallt Cyclodextrin wieder aus. 

[0005] Urn Cyclodextrin-Flotten hoherer Konzentration stabil zu halten, muB daher dauerhaft bei Temperaturen erheb- 
25 lich oberhalb von Raumtemperatur gearbeitet werden. Hohe Flottentemperaturen sind wegen der erhohten Energiekosten 
und der erschwerten Handhabung nachteilig und auch nicht zur Behandlung jedes Produkts geeignet. Altemativ mussen 
Cyclodextrinflotten durch den Zusatz von Tensiden stabilisiert werden. Die iiblicherweise zur Stabilisierung von Cyclo- 
dextrin-Dispersionen verwendeten Tenside werden in hohen Mengen eingesetzt, so daB das Molverhaltnis von Tensid zu 
Cyclodextrin > 1 ist. Dies hat den Nachteil, daB die Tenside als unerwiinschte Gastmolekule in die Cyclodextrin-Hohl- 
30 raume aufgenommen werden. Dadurch blockieren sie zum einen diese Hohlraume vollstandig fur die erwunschten Gast- 
molekule. Zum andem sind die eingeschlossenen Tenside nicht mehr als Dispergiermittel wirksam. Produkte dieser Art 
sind die Handelsprodukte VPRM 0433 und 0450 der Pfersee GmbH, Augsburg, Deutschland, die ^-Cyclodextrin und 
Fettalkoholethoxylate enthalten. 

[0006] Die Stabilisierung von Cyclodextrin-Flotten, insbesondere ^-Cyclodextrin-Flotten, hoherer Konzentration bei 
35 Raumtemperatur uber einen langeren Zeitraum war bisher nicht moglich ohne gleichzeitig die Hohlraume des Cyclodex- 
trins zu blockieren. 

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Zusammensetzung bereitzustellen, mit der eine wafirige 
Cyclodextrin-Rotte hergestellt werden kann, die das Cyclodextrin bei der gewunschten Flottentemperatur gelost bzw. 
solubilisiert enthalt und die beim Abkuhlen uber einen langeren Zeitraum stabil bleibt, d. h. ohne daB es uber einen lan- 

40 geren Zeitraum in wesentlichem Umfang zur Kristallisation des Cyclodextrins kommL 

[0008] Uberraschenderweise wurde nun gefunden, dass diese Aufgabe geldst wird durch eine Zusammensetzung, die 
raindestens ein Cyclodextrin und mindestens eine Verbindung enthalt, die in waBriger Dispersion als Dispergiermittel ftir 
das mindestens eine Cyclodextrin wirkt und im wesentlichen keine EinschluBverbindung mit ihm bildet. 
[0009] Die erfindungsgemaB verwendeten Dispergiermittel sind Verbindungen, insbesondere polymere Verbindungen, 

45 die aufgrund ihrer Molekiilgrofie im wesentlichen nicht in den Gastraum des Cyclodextrins aufgenommen werden kon- 
nen, also im wesentlichen keine EinschluBverbindung mit Cyclodextrin bilden. "Im wesentlichen keine Einschluss ver- 
bindung" im Sinne der Erfindung bedeutet, daB weniger als etwa 15%, bevorzugt weniger als 10%, besonders bevorzugt 
weniger als 5%, des Cyclodextrin-Gastraums von dem Dispergiermittel blockiert werden. 

[0010] Geeignete Dispergiermittel sind insbesondere anionische, kationische nichtionische, ampholy tische und zwitte- 
50 rionische polymere Verbindungen mit dispergierend wirkenden funktionellen Gmppen. Bevorzugt sind die folgenden 
polymeren Dispergiermittel: 

Phenolsulfonsaure-Formaldehyd-Kondensate; Naphthalinsulfonsaure-Formaldehyd-Kondensale (Tamol- und Setamol- 
Marken der BASF) und Ligninsulfonate; 

Carboxyl- und/oder Sulfonsauregruppen-haltige Polymere, bevorzugt Polymere von a,p-ethylenisch ungesattigten C 3 - 
55 bis Cg-Monocarbonsauren und C| bis Cg-Dicarbonsauren. Die Mono- und Dicarbonsauren konnen substituiert oder un- 
substituiert sein. Besonders bevorzugt sind Polymere von Acrylsaure, Methacrylsaure, Itaconsaure, Crotonsaure, Mal- 
einsaure, Styrolsulfonsaure, Acrylamidopropansulfonsaure. 
[0011] Copolymerisate aus zwei oder mehreren der oben genannten Sauren. 

[0012] Copolymerisate aus mindestens einer der oben genannten Sauren und mindestens einem Comonomer, wobei 
60 das Copolymerisat mindestens 10 Gew.-% mindestens einer der oben genannten Sauren enthalt. Als Comonomer kom- 
men insbesondere Vinylacetat, Vinylpyrrolidon, Ester der Acryl- oder Methacrylsaure mit C1-C20- Alkanolen, Hydroxy- 
C 2 - bis C4- Alky lacry late und -methacrylate und Styrol in BetrachU 

[0013] Vinylacetat und Vinylpyrrolidon konnen auch als homopolymeres Poiyvinylacetat und Poiyvinylpyrrolidon 
verwendet werden. 

65 [0014] Copolymere aus Cr his Cw-Olefinen und Anhydriden ungesattigter Sauren, bevorzugt Maleinsaureanhydrid. 
[0015] Ethylenoxid/Propylenoxid-Copolymere, bevorzugt Blockcopolymere. 

[0016] Das Molekulargewicht der polymeren Dispergiermittel hegt vorzugsweise iiber 2000 Dalton, bevorzugt uber 
3000 Dalton. 
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[0017] Besonders bevorzugt sind NaphthalinsulfonsSure-Formaldehyd-Kondensate, Phenolsutfonsaure-Formaldehyd- 
Kondensate und Copolymere von Acrylsaure und Maleinsaure, insbesondere mil einem Molgewicht von ca. 3000 bis 
70000 Dalton (Sokalan-Marken der BASF). 

[0018] Brauchbare Dispergiermittel sind auBerdem niedermolekulare anionische, nichtionische, kationische, ampholy- 
tische und zwiuerionische Tenside, die nicht mehr als etwa 15% des Cyclodextrin-Gastraums blockieren. Dies ist insbe- 5 
sondere dann der Fall, wenn die Tenside in den unten angegebenen molaren Mengen eingesetzt werden. Geeignete Ten- 
side sind z. B. die Alkalimetall-, Ammonium- oder Aminsalze von Cg-Qs-Alkylsulfaten, wie Natriumlaurylsulfat; Cg- 
Cis-Alkylsulfonaten, wie Dodecylsulfonat; C 8 -Cis Alkylelhersulfaten; sowie C 8 -Ci 8 -Alkylethoxylate; Polyoxyethylen- 
sorbitanester; C 8 -Ci 8 -Alkylglycinate; Cg-Cig-Alkyldimethylaminoxide; Betaine etc. Bevorzugt sind die Alkylsulfate 
und Alkylsulfonate. io 
[0019] Das Dispergiermittel oder Dispergiemuttel-Gemisch wird mil einem gewunschten Cyclodextrin oder Cyclo- 
dextrin-Gemisch, z. B. a- und/oder und/oder y-Cyclodextrin, kombiniert ^-Cyclodextrin ist bevorzugt. Die Kombi- 
nation aus Cyclodextrin-Komponente und Dispergiermittel-Komponente kann getrennt oder als fertig abgemischte Zu- 
sammensetzung vorliegen. Die erfindungsgemaBe Zusammensetzung kann weitere Komponenten enthalten, beispiels- 
weise Cyclodextrin-Gastmolekule, wie Duftstoffe oder Bakterizide, oder zusatzliche Stabilisatoren, FarbstofTe, Hilfs- 15 
stoffe, Tenside etc. Das Verhaltnis von Cyclodextrin-Komponente zu Dispergiermittel-Komponente hangt ab von dem 
verwendeten Cyclodextrin, von der Art des Dispergiermitteis und der gewunschten Konzentration der herzustellenden 
Cyclodextrin-Flotte. Im allgemeinen muB der Dispergiermittel- Anteil urn so hoher sein, je schlechter loslich das Cyclo- 
dextrin ist und je hoher die Konzentration und je niedriger die Temperatur der Cyclodextrin-Flotte sein soli. Bei Verwen- 
dung poly merer Dispergiermittel ist ein Anteil von mindestens 30 Gew.-%, insbesondere mindestens 50 Gew.-%, bezo- 20 
gen auf das Gesamtgewicht von Dispergiermittel und Cyclodextrin, bevorzugt. Im allgemeinen verwendet man jedoch 
nicht mehr als 90 Gew.-%, vorzugsweise nicht mehr als 80 Gew.-%, poly meres Dispergiermittel. 
[0020] Bei Verwendung eines nicht-polymeren Dispergiermitteis ist ein Anteil von 0.5 bis 15 Mol-%, insbesondere 1 
bis 10 Mol-%, bezogen auf Cyclodextrin, bevorzugt. 

[0021] Die erfindungsgemaBe Zusammensetzung kann als Trockenmischung oder als, insbesondere waBriges, Slurry 25 
(z. B. als Paste) vorliegen. Der Cyclodextringehalt des Slurry liegt vorzugsweise im Bereich von 15 bis 60 Gew.-%, be- 
zogen auf das Gesamtgewicht des Slurry. 

[0022] Die Zusammensetzung kann auch ubliche Zusatze enthalten, z. B. Gastmolekule fur Cyclodextrin, insbeson- 
dere DufstofTe oder Baktericide, sowie zusatzliche Stabilisatoren, FarbstofTe, Hiifsstoffe, Tenside etc. 

[0023] Zur Herstellung einer wafirigen Cyclodextrin-Flotte wird die Cyclc<iextrin-/Dispergiermittelzusammensetzung 30 
als Mischung oder als separate Komponenten in Wasser, insbesondere bei erhohter Temperatur, bevorzugt bei minde- 
stens 40°C, besonders bevorzugt bei mindestens 60°C, ganz besonders bevorzugt bei mindestens 80°C gelost. Beim Ab- 
kuhlen der Flotte auf eine niedrigere Temperatur, bevorzugt auf Raumtemperatur, bleibt die Flotte iiber einen langeren 
Zeitraum stabil. Ein langerer Zeitraum im Sinne der Erfindung betragt mindestens fiinf Stunden, bevorzugt mindestens 
24 Stunden, besonders bevorzugt mindestens 70 Stunden. 35 
[0024] Die Konzentration der Flotte an Cyclodextrin betragt bevorzugt mindestens 5 Gew.-%, besonders bevorzugt 
mindestens 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Flotte. Unter besonders gunstigen Bedingungen sind auch 
Cyclodextrin-Konzentrationen in der Flotte bis zu 15 Gew.-% oder sogar bis zu 30 Gew.-% iiber einen langeren Zeitraum 
bei Raumtemperatur stabil zu halten. 

[0025] Der Flotte konnen vor, nach oder gleichzeitig mit der Zugabe der Cyclodexuin-ZDispergiermittelzusammenset- 40 
zung weitere Komponenten zugesetzt werden, z. B. Gastmolekule fiir Cyclodextrin., insbesondere Duftstoffe oder Bak- 
tericide, sowie zusatzliche Stabilisatoren, FarbstofTe, Hiifsstoffe, Tenside etc. 

[0026] Mit der waBrigen Flotte konnen verschiedenartige Produkte mit Cyclodextrinen behandell werden. Beispiels- 
weise konnen Textilien mit Duftstoffe enthaltendem Cyclodextrin impragniert werden und auf diese Weise dauerhaft 
"Frischeduft" verstromen. Umgekehrt konnen unangenehme und/oder belastigende Geriiche aufgenommen werden, 45 
wenn Gegenstande mit Cyclodextrinen impragniert wird, die keine Gastmolekule enthalten. Ein Beispiel fiir derartige 
Gegenstande sind Schuhe, Einlegesohlen, Kleidungsstucke oder Gardinen. 

[0027] Die erfindungsgemaBe Zusammensetzung erlaubt die Herstellung und Verwendung einer Flotte, die das Cyclo- 
dextrin in einer Konzentration enthalt, die hoher ist als es der Loslichkeit des Cyclodextrins bei der gewUnschten Tem- 
peratur entspricht. Dadurch ist es moglich, die Behandlung der erwahnten Produkte auch bei Temperaturen vorzuneh- 50 
men, bei denen das Cyclodextrin ohne Dispergiermittel auskristallisieren wiirde. 

[0028] Ein besonderer Vorteil der Cyclodex trine liegt darin, daB die Molekiile an der RingauBenseite chemisch leicht 
modifizierbar sind. Die Haftungseigenschaften konnen daher an das zu behandelnde Produkt angepaBt werden, siehe DE- 
40 35 378 A, auf deren Inhalt in vollem Umfang Bezug genommen wird. 

[0029] Die nachfolgenden Beispiele erlautem die Erfindung ohne sie zu begrenzen. 55 

Beispiele 

[0030] 50 g p-Cyclodextrin werden mit 50 g Setamol WS (Naphthalinsulfonsaure-Formaldehyd-Kondensat, BASF) zu 
einem homogenen Pulverprodukt vermischL 60 
[0031] 100 g dieses Produkts werden bei 80°C in 500 g Wasser (Anteil P-Cyclodextrin 10 Gew.-%) gelost. Zum Ver- 
gleich wird eine Losung von reinem ^-Cyclodextrin in Wasser mit 10 Gew.-% bei 80°C hergestellL 
[0032] Beide Flotten laBt man auf Raumtemperatur abkiihlen. Hierbei stellt man fest, daB ohne Dispergiermittelzusatz 
das P-Cyclodextrin in weniger als einer Stunde noch wahrend des Abktihlvorgangs zu einem groBen Teil auskristallisiert 
und die Losung damit zur Verarbeitung unbrauchbar isL Demgegenuber ist bei der Losung mit Setamol WS erst nach 65 
72-80 Stunden eine begin nende Kri stalks ation zu beobachten. 
[0033] Bei alien weiteren Beispielen wird analog verfahren. 

[0034] Die Ergebnisse sind in den Tabellen 1 bis 3 zusammengefaBL Die Ergebnisse bei Verwendung von Setamol WS 
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und Sokalan CP 10S sind auBerdem in den Fig. 2 und 3 graphisch dargestellt. 
[0035] Eszeigen 

[0036] Fig. 1 die Temperaturabhangigkeit der L6slichkeit von 0-Cyclodextrin in Wasser 

[0037] Fig. 2 ein Balkendiagramm, das die Stabilisierung von P-Cyclodextrin-Rotten verschiedener Cyclodextrin- 
5 Konzentration mit Setamol WS in verschiedener Konzentration zeigt 

[0038] Fig. 3 ein Balkendiagramm, das die Stabilisierung mit Sokalan CP 10S von 0-Cyclodextrin-Rotten verschiede- 
ner Cyclodextrin-Konzentration und verschiedener Dispergiermittel- Konzentration zeigt. 

[0039] We aus Fig. 1 ersichtlich ist, betragt die Loslichkeit von p-Cyclodextrin in Wasser lediglich ca. 18 g/l bei 
Raumtemperatur. Es sind daher bei Raumtemperatur keine Rotten mit akzeptabler Cyclodextrin-Konzentration herstell- 
10 bar. Bei Temperaturerhohung steigt die L6slichkeit des 0-Cyclodextrin deutlich an. Urn beispielsweise eine 15%-ige 
Flotte von ^-Cyclodextrin in Wasser herzustellen, mufi auf 72°C erhitzt werden. Sinkt die Temperatur unter diesen Wert, 
kristallisiert das p-Cyclodextrin jedoch wieder aus. 

[0040] Ein vollig anderes Verhalten zeigt sich, wenn die P-Cyclodextrin-Rotten mit erfindungsgemaBen Dispergier- 
mitteln stabilisiert werden. 

is [0041] Fig. 2 zeigt die Stabilisierung von bei 80°C hergestellten P-Cyclodextrin-Rotten mit Setamol WS, einem Naph- 
thalinsulfonsaure-Formaldehyd-KondensaL Eine waBrige FloUe, die 0-Cyclodextrin und Setamol WS im Gewichtsver- 
haltnis 67 : 33 enthalt, bleibl bei Raumtemperatur bei einer Cyclodextrin-Konzentration von 5% und 10% jeweils acht 
bis 24 Stunden stabil, bei einer Cyclodextrin-Konzentration von 15% immerhin noch zwei Stunden und bei 30% eine 
Stunde. Bei einer Erhohung des Dispergiermittel- Antei Is auf 50 Teile Setamol WS bleibt eine 5%ige waBrige Flotte mehr 

20 als 128 Stunden, und 10%-ige bzw. 15%-ige Rotten bleiben 72 bis 80 Stunden stabil. 

[0042] Ein ahnlich gutes Ergebnis wird fUr 5%-ige und 10%-ige waBrige ft-Cyclodextrin-Rotten erhalten, die bei 60°C 
hergestellt werden. Bei einer Konzentration von 15% oder mehr kann die Stabihsierung nicht bestimmt werden, da die 
erforderliche Cyclodextrin- Menge bei 60°C nicht vollstandig gelost werden kann. 

[0043] Zum Vergleich: p-Cyclodextrin-Rotten ohne erfindungsgemaBe Stabilisierung sind maximal zwei Stunden sta- 
25 bil (Rottenherstellung bei 80°C, Cyclodextrin-Konzentration 5%) bis die Rotte durch Kristallisation unbrauchbar wird. 
[0044] Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefaBt. 

TABELLE 1 



30 Cyclodextrin (CD) stabilisiert mit Setamol WS (Naphthalinsulfonsaure-Formaldehyd-Kondensat) 



Gewichtsverhaitnis 
CD : Setamol WS 


Temperatur der 
Flottenherstellung 


Zeit (in Stunden) bis Flotte bei 
Raumtemperatur durch Kristallisation 
unbrauchbar bei einer Cyclodextrin- 
konzentration in der Flotte von 


5% 10% 15% 30% 


67:33 


60°C 
80°C 


8-24 8 - 

8-24 8-24 2 1 (viskos) 


50: 50 


60°C 
80°C 


>128 72-80 

>128 72-80 72-80 O(sandig) 


100:0 


60°C 
80°C 


1 0,5-1 

2 1 0 0 



[0045] Fig. 3 zeigt die Stabilisierung von bei 80°C hergestellten 0-Cyclodextrin-Rotten mit Sokalan CP 10S, einem 
1 : 1 -Copolymer von Acrylsaure und Maleinsaure, MG 4000 Dalton. Bei einem Gewichts vernal tnis von 43 Teilen Cy- 
clodextrin und 57 Teilen Sokalan CP 10S (als 50%-ige waBrige Losung) sind Flotten mit einer Cyclodextrin-Konzenu-a- 
60 lion von 5% bei Raumtemperatur 70 bis 80 Stunden stabiL, und Rotten mit einer Cyclodextrin-Konzentration von 10% 
32 Stunden stabil. Das selbe Ergebnis ergibt sich fur bei 60°C hergestellte Rotten. 

[0046] Bei einem Gewichtsverhaltnis von 20 Tfeilen Cyclodextrin und 80 Teilen Sokalan CP 10S ergeben sich fiir die 
5%ige Cyclodextrin-Rotte eine Stabilitatszeit von 70 bis 80 Stunden und fur die 10%-ige Cyclodextrin-Rotte eine Sta- 
bilitatszeit von 24 Stunden, sowohi bei einer Hersteilung bei 60°C als auch bei einer Herstellung bei 80°C. Rotten mit ei- 
65 ner Cyclodextrin-Konzentration von 15% lassen sich, bei 80°C hergestellt, mit 57 Teilen Sokalan CP 10S stabilisieren 
(acht Stunden bis zur Unbrauchbarkeit der Rotte durch Kristallisation). 
[0047] Die Eriebnisse sind in Tabelle 2 aufgefuhrt. 
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TABELLE 2 

Cyclodextrin (CD) stabilisiert mit Sokalan CP 10S l) (Copolymer aus Acrylsaure und Maleinsaureanhydrid; Molekular- 

gewicht 4000 D) 



Gewichtsverhaltnis 
CD : Sokalan 


Temperatur der 
Flottenherstellung 


Zeit (in Stunden) bis Flotte bei 
Raumtemperatur durch Kristallisation 
unbrauchbar bei einer Cyclodextrin- 
konzentration in der Flotte von 
5% 10% 15% 30% 


10 

IS 




60°C 


70-80 
70-80 


32 
32 


8 0 (viskos) 




20:80 


60°C 
80°C 


70-80 
70-80 


24 
24 


0 (viskos) 


20 


100:0 


60°C 
80°C 


1 
2 


0,5-1 
1 


0 0 


25 


l) als 50 %-ige waBrige L5sung 










30 



[0048] Tabelle 3 zeigt unter den selben Bedingungen hergestellte 0-Cyclodextrin-Flotten, die mit anionischen Tensi- 
den stabilisiert wurden, welche bezogen auf Cyclodextrin, in molarem UnterschuB eingesetzt werden und daher nur par- 
tiell die Cyclodextrin-Gastraume blockieren. Die verwendeten Tenside waren Texapon K12 (Natrium-Laurylsulfat) und 
Lutensit A-LBS (Dodecylbenzolsulfonsaure). In beiden Fallen ergab sich eine partielle Blockierung der Cyclodextrin- 35 
Kavitat mit anionischem Tensid von etwa 10 Mol-%. Auch diese Tenside waren in der Lage, Cyclodextrinflotten zu sta- 
bilisieren. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 enthalten. 

TABELLE 3 

40 

Cyclodextrin stabilisiert mit Texapon K12 (Natriumlaurylsulfat) oder Lutensit A-LBS (Dodecylbenzolsulfonsaure-Na- 

Salz) 



Gewichtsverhaltnis 

CD : Texapon bzw. Lutensit 


Temperatur der 
Flottenherstellung 


Zeit (in Stunden) bis Flotte bei Raum-. 
temperatur durch Knstallisatioin un- 
brauchbar bei eineer Cyclodextrin- 
konzentration in der Flotte von 






5 % 10% 


40 : 1 (Texapon) 


60°C 
80°C 


8 2 
8 3 


40: 1,2 (Lutensit) 


60°C 
80°C 


8 6 
8 6 


100:0 


60°C 
80°C 


1 0.5-1 

2 1 



5 
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[0049] Die Versuche zeigcn deutlich, daB die erfindungsgemaB stabilisierten Cyclodextrin-Flotten eine erheblich ver- 
besserte Stabilitat und damit verlangerte Brauchbarkeitsdauer besitzen. 

Patentanspriiche 

1. Zusammensetzung, enthaltend mindeslens ein Cyclodexirin und mindestens eine \ferbindung, die in waBriger 
Dispersion als Dispergiermittel fur das Cyclodextrin wirkt und im wesentlichen keine EinschluBverbindung mit ihm 
bildet. 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Cyclodexirin ^-Cyclodextrin ist. 

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Dispergiermittel ein poly meres 
Dispergiermittel ist. 

4. Zusammensetzung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Dispergiermittel ein Phenolsulfonsaure- 
Formaldehyd-Kondensat und/oder ein Naphthalinsulfonsaure-Formaldehyd-Kondensat ist. 

5. Zusammensetzung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Dispergiermittel ein Carboxyl- und/oder 
Sulfonsauregruppen-haltiges Polymer ist. 

6. Zusammensetzung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB das Dispergiermittel Poly aery lsaure oder ein 
Copolymer davon mit mindestens einem Monomer ist, das ausgewahlt ist aus der Gruppe, bestehend aus ct,0-ethy- 
lenisch ungesattigten Q- bis Cg-Monocarbonsauren und C4 bis Cg-Dicarbonsauren, Vinylacetat, Vinylpyrrolidon, 
Hydroxy^ bis C4 alkylacrylaten, Hydroxy-C2 bis CValkylmethacrylaten und Styrol. 

7. Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Dispergiermittel ein niedermole- 
kulares, anionisches, nichtionisches, kationisches, ampholytisches oder zwitterionisches Tensid ist, welches in mo- 
larem UnterschuB, bezogen auf Cyclodextrin, vorhanden ist. 

8. Zusammensetzung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB das Dispergiermittel ein C 8 -Ci 8 -Alkylsulfat 
oder Cg-Cig-Alkylsulfonat ist. 

9. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB sie in Form eines Pulvers 
oder eines Slurrys vorliegt. 

10. WaBrige Flotte, enthaltend eine Zusammensetzung gemaB einem der Anspruche 1 bis 8. 

11. Verwendung einer Zusammensetzung gemaB einem der Anspruche 1 bis 9 oder der waBrigen Flotte gemaB An- 
spruch 10 zur Behandlung von Gegenstanden mit einem Cyclodextrin. 

12. Verwendung einer Verbindung, die in waBriger Dispersion als Dispergiermittel fur ein Cyclodextrin wirkt und 
im wesentlichen keine EinschluBverbindung mit dem Cyclodextrin bildet, zur Herstellung und/oder Stabilisierung 
einer waBrigen Cyclodextrin-Dispersion. 
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